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Abstract of DE3710405 

The compsn. (I) comprises (a) 50-90 pts.wt. 45-60% bitumen emulsion with a clay emulsifier, contg. 
50-350 mVal Zn ions per 100 g clay, at pH 9-13; (b) 0.1-1.5 pts.wt. mixt. of a cold- and a hot- 
vulcanisation accelerator in ratio 3:1 to 1:3; (c) 0.1 -1.5 pts.wt. ground or colloidal sulphur; (d) 10-40 
pts.wt. 35-55% styrene-butadiene latex of styrene content 20-35 wt.% and anionic emulsifier based on 
fatty acids and alkyl arylsulphonates; (e) as stabilisr, 0.01 -5 pts.wt. alkoxylated alkylphenol, alcohol or 
amine, with alkoxylation no. 3-10, and (f) 0.5-15 pts.wt. ground or fibrous filler. Seamless, monolithic 
sealing layers formed from (I), with or without an adhesive intermediate layer, on a substrate, are also 
claimed. (I) pref. also contains 0.05-1.5 pts.wt. aq. dispersion of polyacrylate which thickens in alkaline 
medium, or dispersion of a butadiene-styrene-methacrylic acid copolymer. Cold-vulcanising accelerator 
is a Na dithiocarbonate and hot-vulcanising accelerator is a Zn dithiocarbonate and/or a thiuram 
disulphide. Stabiliser is alkoxylated 7-12 C -alky l-phenol and/or alkoxylated linear alcohol or alkoxylated 
10-20 C linear monoamine; alkoxy gps. are ethoxy. Filler is kaolin or rockflour and/or asbestos powder 
or asbestos fibres or organic fibres, partic. textile waste or animal hair. 0.05-2.0 wt.% of 10-50% soln. 
of a Mg salt is added to (I) and thickening is stopped after reaction for 10-120 minutes. (I) has on upper 
surface protective layer of a heavy mineral. USE/ADVANTAGE - Covering roofs on new and 
reconstructed buildings, sealing in road construction, structural, civil, and hydraulic engineering. (I) is 
cold-processable, can be prepd. with viscosity varying over a range, sets quickly even in thick layers, 
and gives seal with good extension even at low temp, and good resistance to ageing, root growth, and 
water. 
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Paten tansprOchc 

I. Bitumenhaltige elastomcrmodinzierte Mischung aus BitunienetnuWonen mit FeststofTemuJcator. Hasto- 
meri.tex. mineralischen Fullstoffen und Vulkanisationsmitteln ^«^"^ e ^"^SS 
thisch aufgebrachtcr Dichtungsbelag fOr Bauwcrt jabdichtungen und Dadidecku^gefcrameW^ dureh 
50 bit 90 Ma.-Teile einer 45- b« 60-Wgen Bitumenemulsion ^S^V^^uS^^^SmS- 
100 gTon Zinklonen mit einen. pH-Wert von 9 bis 13.0.1 bis »f,M«.-Tede eb.es Oem^f mTiSXtS. 
und einem HeiBvulk.nBationsbeseWeuniger im ^^^^^y^^^'^^f^^ 
gemahlenen oder kolloidaten Schwefel. 10 bis 40 Ma.-Teile ernes 3S- to »*^ S J^»^ d £2? ™ 
mit einem Styrengehalt von 20 bis 35 Ma.-% und einem anionisehen Emulgatorsystenw auf jder Base von 
Alkylarylsulfonaten. 0.01 bis VUMc ^ 
alkoxvtierten Mkvlnhenolcn. Alkoholen odcr Amincn mit AlkoxyBerungszahlen von 3 bis W una ois 
wS^lSSSZA faserformige FOllstoffc und einen daraus herg^tellten D,chtungsbelag. der 
mit und oder ohne Haftverbund zum Untergrund der Djchtungsfttche awgebildetist 
Z Bitumenhaltige.elastomermodir,rierte Mischung nach A«pt^Ug^e«nwictaet 
0.05 bis US Mi-Teilen einer hn alkalischen Medium verdickend mMiMmi D " persion 
Polyacrylats oder einer Dispersion eines Copolymerisats aus B« t «< , « e ^Vre n Me.h^lsaure. 
1 Bitumenhahige. elastomermodilizierte Mischu.ig nach Anspruch 1 und 12. .f*"™"2*^ 
der Kaltv.«lkanilationsbeschleuniger ein Natrium-Dithiwarbonat und der HeiBvulkan.saUonsbeschle.rn.ger 
einZink-Dithiocarbonatuitd taw. oder ein TOuramdisumdsind. ~k~inz*ichneL daB 

4. Bitumenhahige. elastomermodinaierte Mischung nach Anspruch I und 2. dadurcb *e^ n » l « ,m «■ 
das rnS Stabittsierungsmittd ein alkoxylicrtes Alkylphenol mit einer Alkytgruppe von7 to 12 
C^tomen^nd taw. oder eif ..koxyiierte kettenformlger Alkohol ^ ein •^S"^^"" 1 ^ 
Monoamin mit IObis20C-Atomen umtdaO die Akwygruppen mnugswene E J*?^™P^"*"^ neL ^ 

5. Bitumenhahige. elastomermodffizierte Mischung nach Anspruch « «^**»* SSSH &em 
die FOllstoffe Kaolin oder Stcinmehl und bzw. oder Aibestmehl oder Asbestfasem oder organised Fasem. 

l&£3£^^ Mischung nach Anspruch I. dadurch £ 

Mischung 0J05 Ma.% bis 2JD Ma.-% einer 10- bis 50-%igen LOsung eines Magnesiumsalzes zugesetzt smd 
und die Andickung nach einer Reaktkmszeit von 10 bis 1 20 Minui w abgeschlossen ist- .A-eren 

7. Bitumenhaltige;elastomermodriwerte Mischung nach Anspruch l.gekennzeichnet durch einen senweren 
mineralischen Oberflachenschutz. . •_«._.. a~a.,~.u << .n inner* 

8. Bitumenhahige. elastomermodinaierte Mischung nach Anspruch 1, gekennaeichnet T~ *JJw£ 
halb einer Dichwngsnache der Dichtungsbelag mit und oder ohne H^ndwmUW«d^ 
det ist und die nachenabschnitte ohne Haftverbund kerne separate Zulage unter dem Dichtungsbelag 
aufweisen. 

Beschreibung 
Anwendungsgebictder Erflndung 

Die Erflndung betrifft eine alterungsbeatlndige bitumenhahige daMomer^iljz^ Mischung nutl bohem 
DehnvermOgen fOr Bautenschutzzwecke aus Bhumenemulsfonen mit F««<^^ tOT :.S?S^rf«^.SI^ 
ralischeTpOltetolfen und Vulkanisauonsmitteln zur AusfOhrung von nd,t!osen ^''^ " u . f n ^™^ 
Dach- und Dichtungsbelag. Sie eignet sfch fur flachgeneigte Dacher bo Neubauten und Rekonstruktionen sowie 
zur Abdichtung im Verkthrs-.Tief-. Hoch- und Wasserbau. 

Charakteristik der bekannten technischen LOsungen 

Im bituminfisen Bautenschutz werden seit Jahren verstarkt Bi.umenem^onoi und <^^™J.^^2£ 
Plast- und Elastdwpersionen verwendet Diese Produkte besitten den Vorteil der lUltverarbdtbarte^to 
toxikologischen Unbedenklfchkelt und Unbrennbarkeit Durch den Gehalt an Wa»er. das i****" «■? 
Oblichen organischen Losungsmittel ab Verflussigungsmittel dient, werden gOnstige Okonoroische EfTekte er 

M Wese positiven Eigenschaf ten fOhrten zu einer Relhe von Entwkklungen von Erzeugnbsen. Anwendungsver- 

fah B^kann d t rind d2e?SKngen .us Bitumenemulsionen der verschiedemten Art nut B^omerfispe.^. 
besonders mit Styren-Butad.en.La.ices. Zum Verdicken der Erzeugnisse werden vorrangig ^^TE^ 
ple^ngUuttel v^rwendet. die im bevorzugt angewendeten B^^^.^J^^O^ 
Oblich. mineralische Stoffe, wie Stemmehle, KaoBn.Glasfaset^CU^dc^ne^^ 
u. a. Stoffe. hydrauBseh wirkende Bindemhtet wie Zement. dps. KaDt. 

wie Kuns«toffasem.T.erha.re. Pl«t- und Etastabttlle zuzusetzen. Die «W^^^'X t lenlteFtt2te. 
den nach verschiedenen Anwendungsvcifahren durch Slreichen. SpnUen. Spachteta auf zu senOteende FUctien 
aufgctra E en. wobei besonders die Dachabdichtung eine bcvoraugte^StdlungeinnwmL Be _j cl . Wms . 

Abgedichtet werden mit den bekannten Materialien jedoch auch Bauwerke '^^ e ^'^" ^^^"1 
S erbau,en und landwirtschaftlich genutzte Behllter. Kanale B.uten-.Zur V e rb«*rung ^^gJ^eS^ 
des Trockenvorganges werden verscWedene Losungen angeboten. wie der Zusatz von wasserabbinaenaen 
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Stoffcn, von flock enden Salzea wie KalziumcHorid odcr Kupfersulfat bzw. durch das gletchzeittge Vcrspritzen 
von kationenaktiver Bitumcnemulsion mit anionischcm Kautschuklatex, wobci sich die Emulslonen gegeuseitig 
ausflockeiL Der Einsatz von ka tionischen Emulsionen wird teilweise bevorzugt cmpfohlen. da im Zusammenwir- 
kcn mit Glas und Mineralstoffen hOhere Haftungcn crziclt werdert 

Dtchtungsbetage flachgencigtcr Dflcher wcrdcn durch die Verlegung von bitumindsen Bahnen, von Wast- 
Oder Elast-Bahnen, durch Kombination bituminftser und polymerer Bahmbdeckung. durch Auf tragen bitumino- 
scr odcr plastischer Beschichtungsmassen hergestellt. Nahtlose bitumlndse Beschtchtungen mit Kunststoffzust&t- 
zen. die als -Bitumen-Latex-Beschichtungf bekannt sino\ wcrden flttesig oder pastfts, manuell oder mcchamriert, 
ein- oder mehrlagig, mit unterschiediichen Schich tdicken, mit oder ohhe Armierung aufgebracht 

Die Armierung der nahtlosen Dichtungsbel.l£e wird durch das w.erkssetttge E'mmischen von Kurzfasern in die 
Beschichtungsmassen durch das Einhflckseln oder Einstreuen von Fasem wfihrend oder zwischen den Beschich- 
tungsgftngen oder durch das teil- oder vollfiachige Einlegen nichenhafter Gebilde zwischen den Beschichtungs- 
lagen erreicht 

Die bekannten nahtlosen bitumlnOsen Belage mit Kunststoffzusitsen wcisen In ihrem Gebrauchsverhalten 
eine Reihe von Nachteilen auf. Die Belage verfflgen bei etwa 20°C Ober ein gutes DehnvermOgen. daB sich aber 
etwa ab (PC abwirts rapide verschlechtert Da die ReiOrestigkeit trtgerkwer bituminoser Beschichtungen 
wesentlich geringer ist als bei einer bitumlnOsen odcr polymcrcn Bahnendeckung, wird das mange*hafte Dehn- 
verhaiten bei niedrigen Temperaturen nicht durch eine ausretchende hohe ReiBfestigkeit des Dichtungsbdages 
kompenstert Dadurch treten bei diesen Beschichtungen. insbesondere hn Dachdeckungsbcreich auf Damm- 
schichtuntergrOnden bei extreme* Tag/Nacht TemperaturwechseJn and in der kalten Jahreszeit gehiuft und 
frQhzeitig RisseschBden auf. Der Dichtungsbelag kann sich im Untcrgrund auftretenden temperaturbedingten 
Bewegungen nicht bzw. nicht schncll genug anpasscn, wctl cr nicht Ober entspreehende PlastizitAt- besonders 
aber Elastizitatseigenschaften verfOgt Der bei monolithisch aufgebrachten Dichtungsbelagen Obliche feste 
Haftverbund mit dem Untcrgrund wirkt sich dabei schadensrOrdernd aus. Eine ErhOhung des Kunststoffanteib 
innerhalb der Mischung bringt keine spflrbare Verbesserung des Dehnverhaltens, teilweise jedoch noch eine 
unerwQnschte Verschlechterung des Alterungsverhaltens. 

Durch die aufgezeigtcn Mflngel richteten sich die Bestrebungen wiederhoft darauf, die nahtlosen Dichtungs* 
belage mit einer Trageriage oder Armierung zu versehen. Vom Hersieller bereits in die Beschichtungt.nasse 
eingemtschte Faserrv wie z. B. Kunstfaserabffille oder Tierhaare, durfen wegen derOewIhrteistung einer gletch- 
mflBigen Verteilung und Einbettong, d h. wegen tcchnologischer Grande, nur cine kurze FaserUnge von weni- 
ger als 10 mm aufweisen. Sie weisen dadurch keine praktisch meflbare Armierungswirkung auf. Das gleichm&Bi- 
ge Einhflcksdn oder Einwirbeln lingerer Fasem beim Beschichtungsvorgang ist technisch aufwendig, schwer 
beherrschbar und problematisch bezflgtich des Haftverbundes und der Einbettung der Fasern in der Beschfch- 
tungsmasse. ErfahrungsgemftB weisen so ausgebildete Fl&chen SchwachsteHen auf. die Nacharbeiten erfordern. 
Die beste Annierongswirkung wird erzielt durch das ein- oder mehiiagige Anordnen flachenhaf ter Gebilde, wie 
Glasvlies, Glasgewebe oder tex tiler Gewirke. Diese Ausbtldung ist jedoch sehr zeit- und kostenaufwendig, so 
daB Dichtungsbelagen auf der Basis hochwertiger Bahnen der Vorzug gegeben wird. Alle hier geschilderten 
Ldsungen besitzen jedoch den Nachteil, daB sie besonders bei Temperaturen unter — 5°C kaum mehr dehnf&hig 
sind. So kommt es besonders bei starkem Temperaturabfall in relativ kurzen Zettintervallen zu RiBbildungen 
und Verwerfungen besonders bet stark belasteten Dachbeschichtungen. Ein weiterer Nachteil der beschriebe- 
nen Erzeugnisse, die aus Emulsionen oder Dispersion en hergestellt werden. ist die germge Bestandigkeit gegen* 
Ober dem Ein flu B von Wasser. Dadurch hervorgerufene QueHerschetnungen fohren zur Ve r m mderung der 
mechanischen Festigkeit und zu Ablftseerscheinungcn. Weiterhin sind die Schichten kurz nach dem Auftragen , 
sehrlange Zeit wasserempfindfich. Besonders dick aufgetragene Dtchtungsbelfige bendtigen hierzu Abbindezei- 
ten von fiber 2 Wochen, In dieser Zeit kann auftretender Regen zu Absptiungen oder ZerstOrungen f Qhren. Zur 
Verminderung dieser Nachteile wcrden Compounds aus Bitumen und Elastomeren mit Zusfitzen an Vulkanisa- 
tionsmitteln. wie Schwefel, Zinkoxid und Vulkanisattonsbeschleunigern angeboten. Die Vulkanisation verlSuft 
dabei bei Temperaturen urn 1 30° C ab. 

Mischungen auf Emulsionsbasis mit Vufkantsationsrnittetn sind fQr den geforderten Anwendungsfall nicht 
bekannt FQr die Hersteflung von Sportpiatzdeckschichten wcrden Gemische aus Bitumenemulsion Kautschuk- 
Latex, Kaltvulkanisationsbeschleunigern, Gummiabfallen und Zement cmpfohlen. Die entstehenden Schichten 
von mindestens 3 cm Dicke sind im Dachbereich nicht verwendbar. 

Diese Schichten sind nictit alterungsstabit nicht wasserundurchiSssig und neigen durch den EinfluB von 
Sonnenlicht (UV-Strahlung) zum VersprOden. Weiterhin ist ein ROckgang der Festigkeit bei Wassemnwirkung, 
hervorgerufen durch ein relativ hohesQudlvermOgcn, zu verzetchnen. 

Zieldcr Erfindung 

Zicl der Erf indung tst dne kaltverarbeitbare Mischung auf der Basis von w&Brigen Emulsionen und Dtspersio- 
nen von Bitumen und Elastomeren. die in variabler Viskositit herstellbar und kalt verarbeitbar ist. die schnell 
ausgetrocknet und abbindet und danach eine Dichiungsschicht mit hohem DehnvermOgen auch bei niedrigen 
Temperaturen, hoher Alterungsbest&ndigkeit und hoher BcstSndigkett ohne Festigkeitsabfall gegenOber Wasser 

bifdet. 

Weiterhin soli durch die Erfindung die Abdichtung mit normalen und hoheren Beanspruchungen, wie z> B. 
Dammdcckungcn in Flachdachberetchen, Dachdeckungen auf metallbchcn Tragschtchten, produktionstechno- 
logischen und therm isch beanspruchten Dachdeckungen im Industriebau und andere Bauwerksabdichtungen 
erreicht wcrden, wobei der Dichtungsbelag in der Lage sein soil, die auftretenden Beanspruchungen langjahrig 
aufzunchmea ohne daB eine Armierung zwingend erfordertich Ist Dabei sollen gegenOber den bekannten 
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nahtlosen bitumcnhahigcn clastomermodifizicricn Dichiungsbeltgen bci gleicrcm Einsatzgebict gcringcrc 
Schichtdicken crziclt. Instandhaliungszyklen von mindestcns 15 Jahrer. crreicht und der Wartungsaufwand somit 
verringeit werdea 

Darlegungdes Wesensder Erfindung 

Der Errmdung Begt die Aufgabe zugrunde. eine Mischung aus stabilen Bitumenemrfdonen. Elast-Dis iperrfo- 
nen. mineralischen Fulbtoffen und Vulkanisationszusatzen zu entwickeln, die auch in honen Scnicntdicken 
schnell austrocknei und als DichtungsbeUg ein hohes Dehnvermogen aufwebt. alterungsstabil. wasser- und 
wurzelf est ist und sotnit f Or die Abdiehtung von Dachem und Bauwerken mh hohen Betastungen geeignet ist 

ErfindungssemaB wird die Aufgabe durch eine bitumenhaltige elattomermodiff zlerte Mischung gelOst .die *w 
50 bis 90Ma.-Teilen einer 45- bis 60-<K>igen Bitumenemulsion mit einem Tonemulgator und 50 bis 350mYal/ 
100 g Ton Zinkionen und die einen pH-Wert von 9 bis 13 besitzt 0.1 Ibis 15 Ma.-Teilen ernes «" 
einem Kali- und einem HeiBvulkanisationsbcschleuniger im Mcngenverhaltnis 3 : 1 bis 1:3. 0.1 bis 1£Msl-I«- 
fen gemahlenem oder kolloidalem Schv-efel 10 bis 40 Ma-Teilen eines 35 bb SSWgeja S^Buud«n-Lat« 
mit einem Stvrengehah von 20 bis 35 Ma-% und einem amonlschen Emulgaiorsystem auf der Basis von 
Fe tSuren und AfcyUrylsulfonaien. 0.01 bis 05 Ma-Teilen eines organisehen S «» •»» 
yfienen AlkylphenoUa Alkoholen oder Aminen mit AlkoxyUerungszahlen von 3 bis M^Wbb MaVT^lea 
e nes eemahlenen oder faserfOrmigen FOIlstoffes und einen daraus hergesteHten DichtungsbeUg der mit und 
XSSumUM^nd der Dichtungsfiache ausgebikJet bt. Der 

S Ml-Tdle einer im alkatbehen fflum verdickend wirkenden wgBngen Dbpersio «««« Poly.cryl.ts oder 

e ntwede7erankSioc«rbcnat oder eine Thiuramverbindung. z. B. T^ethyimiur^mduulfid JJna. org^ 
whTstaMisicmngsminel bt ein alkoxyliertes Alkylphenol mh einer AOcylgruppe von 7 ^J^^f™ 
bzw oder ein alkOTyliertcr kcitcnformiger Alkohol oder ein alkoxyliertes kettenfOrmiges Monoamta mh lOte 
20^A^om"„ DfcADraxygruppen sind I vorzugsweise Ethoxygruppen. Der Falls toff ist KaoBn SteinmeW 
fndbz^er EbeWh^ftsbesilasern oder organische wie T S^^^J£2mS^ 

aikalischen Medium verdickend wirkende ThixotropierungsmitteJ ist eine wlOnge D ^™ n * m ^™^?'-*~ 
£s SSer eine^polynSrhat. von BuUdien-Styren-Meth.cryblure. ^^*J^" d J^ a M ( b n =l"!^ 
Ungt es. einen Irichtverarbeitbaren Bautensehutzstoff zu ^^.^J^^^S^^^^. 
Die Mbchunnen in den angegebenen Rezepturgrenzen sind ven mittelflOssiger bts pastc*er Koi««tenz «nsxeu- 
£r rJote^stosSten llsEn sich beSnders durch einen erhfthten Ensatt a* *^SS!IS£SSSSSX 
sk>n. durch ErhOhung des Anteib an Fulbtoff en und besonde-s durch Einsatt des Thixotropieningsrohtels. aber 
auch dureh AbsenkungdesGehaltes an organisehen s »W ,w *™ n p m " :d I'll. «, *in*r 10- bb 50-%iaen 

Nach einem weite4n Merkmal der Erfindung kann der M ^ u ^. ^^,5i^*^'X^ h ^|^„ ^ 
waBrigen Losung eines Magnesiumsalzes zugesetzt V^^-^.^^SS„^ 
gewOnschtcr Konsistenz nach einer Reaktionszeit von lObis 120 Mmutenabgeschlossenlrt. , - 

We Variation der Konsistenz bt Wr den breiten Emsatzb«reich t""^ ™ V ""* S£Klrt£. W. 
hochvbkosen Mischungen in einem Verfahrensgang dickc Schichten bis zu 10 mm SUrice erzielt *««^ue 
erfndu^gemiBe Mischung bt kaltverarbeitbar bei AuBcntemperature, ' *^{^~ KXSrf 
in eeschtossenen Behaltern Ober einen langen Zeitraum lager- und , ™ n5 P«^ ab akw^„^ 
ObeWchenderwebe gegenOber bekannten Emubionsgcmischen ein schnenes Austrocknen und Abbmden der 

^abl'Sinnt der VulkanbationsprozeD schon wthrend des Austrocknen*. also berehs dana wenn noch die 
^SunS^ dOnnfiOssigen. g^transpo^- 

un??.gerfah^klh^^tbaren Milchung he^estelH. indem dieser Mischung ^^"^Ste^ 
oomZ^L ein«- 10- bb 50.<M>i*en wlBrigen UJsung eines Magnesiumsalzes zugesetzt werdea Dadurcn m es 
Z^^^^s^X^muXs^nJnui Elast-Dbperaionea minerafischer 
k^sSten^hteln.«eflbr«herwei»eniedrigviskos. 

siumsalzes kurz vor der Verarbeitung so anzudicken. daB eine hochvbkose bis pastose Masse entstem. or m 
einer sewonschten hohen Schichtdicke auch auf stark geneigte Flachen auftragbar ist 

Ober^schlnd^brkMn der Zusatt wassertosfi>her Magnesiumsalze inkleinen Mengen ^"And^ 
o£c™™SZ£nechie™ gcn der Gebrauchswerte erzielt werden. DurdiZ^uvon 
wlDrigen Losungen von Magnesiumsulfat (MgS04 • 7 H,0) bzw. Magnesiumchlond (MgCI^ • ^6 

ITS*** vtn Fettsauren und Alkyiarylsulfonsauren stabil sind und em nach V^wgJdJ 
vorhandenen Emul«onswa«sers abzubinden beginnen und ^J^^^^r^J^S^^St 
bekonnterweise durch Schwefel und organische Vulkanisatwiwbeschleuniger bewirkt P^B^^™*"™*^?* 
gTASn isTfn der erfindunWmaBen Mbehung nicht 
Bitumenemulsion mit Tonemulgator ab fest gebundener Bestandteil «t»«»ten 

senheit eines Kaltvulkanbationsbeschleunigers neben dem eines HemvuBtansattensbeschleumgers kann tne 
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Vulkanisation sofort, also auch bei Temperaturen schon ab 5°C beginnen und sich dann im Veriauf der Lagerung 
der Schicht fortsetzen. Die Z Phase des Vulkanisationsvorganges Obernimmt dann der HeiBvulkanisationsbe- 
schleuniger. Die Reaktion ist beim vollkomtnenen Einbau des vorhandenen Schwefels beendet Der Veriauf der 
Reaktion kann unhand der Werte fOr die ReiOdehnung und die ZerreiBfestigkeit beobachtet werden. Die 
Reaktion ist dann beendet wenn fOr beide Parameter gleichzeitig die Maximalwerte erreicht werden. Das tritt 
bei einer Lagcmng bei 20° C im geschlossenen Raum nach etwa 6 Monaten ein. Bei hoheren Temperaturen und 
timer Einwtrkung von Sonnenlicht wird der Prr^ktionsproxeB wesentlich beschleunigt 

Der erfindungsgemft Be Dichtungsbelag ist ein weitgehend elastisdies Material, dh.es stellt em Obergangs* 
produkt zwischen Gummi und Bitumen dar. Der Dichtungsbelag hi zum Untergrund mit oder ohne Haftverbund 
ausgebildet Obeiraschenderweise verfOgt der Dichtungsbelag flber erne hohe Wurzelfestigkeit, obwohl in der 
erfindunghgemaBen Mischung keine hierf Or bekannten Stoff e enthalten sind 

Die hohere Qualit&t des Dichtungsbelages, insbesondere seln elastomeres Verhalten, die geringe Wasserauf- 
nahme und Quellung und die Wurzelfestigkeit ermOglichen erfmdungsgemflB die Anordnung eines s ch w ere n 
mincralischcn Oberflfichcnschutzes, der gleichzeitig die Windsogstcherung mit Qbernimmt Auf den dadurch 
nicht erforderlichen riflbegOnstigenden Haf tverbund mit der Deckunterlage wird eifindungsgeraaB vcrzichtet, 
indem die Beschichtung hdhenriskos ohne Voranstrich auf eine glatte Deckunterlage, wie z. B. gegUtteter Beton 
oder Estrich, unbesandete oder talkumierte Dachpappe oder eine dOnne Plastfolte aufgebrocht ist Im Zuge der 
A ushflrtung und Vulkantsation entsteht eine erwOnschte Loslosung von der Deckunterlage, wodurch sch&dfche 
BewegungseinflOsse aus dem Untergrund auf den Dichtungsbelag abgebaut werden. Der Dichtungsbelag im 
Verlege- und Nutzuagszustand weist einen guten Haftverbund mh den bekannten ArmJerungsmaterialien, wie 
Glasvlies, Glasgewebe und textile Cewirkc auf, so daB drtfich bei extrem hohen Beanspruchungen eine zusatzli- 
che Armierung erfoken kann. Der aus der erfmdungsgemABen Mischung hergestellte Belag vereint die poshJven 
Eigenscha/ten des Bitumens, wie Alterungsbestlndigkeit gegenflber U-V-Strahlung oder Sauerstoff und Was* 
serbestflndigkeit mit denen ernes Gummis, wie hohcs Dehnvermdgen und RQckverformung. Oberraschender- 
weise werden selbst bei Temperaturen bis zu — 20°C noch hohe Dehnungen von Ober 50% erzielt, obwohl der 
Anteil des Gummis aus dem Kautschuklatex nur 10 bis 40% im Gesamtgemisch betrlgt Selbst bei einem Gehalt 
an vulkanisiertem Gummi von nur 10 bis 15 Ma.-% werden noch deutltche dastische Eigenschaften erzielt Die 
aufgetragenen und ausgetrockneten Schiehten aus der erfindungsgem&Ben Mischung sind tehr stabil gegenflber 
U- V-Strahlung. Dadurch eignen sich diese Schiehten vorteilhaft fur ale AusfOhrung solcher DichtungsmaBnah- 
men, bei denen die Dichtungsschicht ungeschout gegenOber den WitterungseinflOssen bleibt Bei Kurzzehahe* 
rungaprOfungen konnte nachgewtesen werden, daB be is pie Is weise eine crfindungsgem&fie Mischung mit einem 
Anteil an 20 Ma.-% eines 50-%igen Buudien-Styren- Latex nach beendeter Vulkanisation eine Alterungsbestln* 
dlgkeit von Ober 8 Jahren ohne Verlust der clastischen Eigenschaften aufweist In der entsprechenden Kurzzeit- 
bewitterung auf einem Gardner- Rad gem 3D TGL 25 788/01 wurde nur ein Ruckgang der ReiOdehnung von 
ursprungUch 250 auf 216% also von 13j6% und ein Anstieg der ZerreiBfestigkeit von 031 auf 038 N/mm), also 
von 83% ermittelt DemgegenQber bet rug bei einem beim gletchen Kurzzeitalterungstest geprOhen Gummi aus 
einer Standardmischung aus 100 Ma.-Teilen Butadien-Styren-Kautschuk mh einem Anteil an Styren von 24%, 
22 Ma,-Teilen Schwefel, 13 Ma--Teilen Thiumramdisulfid. 73 Ma.-Teflen ZnO, 43 MaVTeilen RuB der RQckgang 
der ReiOdehnung von ursprflnglich 1050% auf 350%, also 200% und der ROckgang der ZerreiBfestigkeit von 
193 N/mm* auf 143 N/mm* also 323%. Die ausgeharteten und vulkanbierten Dichtungsbellge. die aus dem 
erfindungsgemftOen Gemisch hergestellt werden, sind weiterhin Oberraschend stabil gegenOber Dauerbelastung 
von Wasser, w ah rend ansonsten Dtchtungsschichten aus bekannten Emulsion sgc mi schen bei Dauereinwtrkung 
von Wasser aufquellen, einen hohen Anteil Wasser auf nehmen und an Festigkeit vcrlieren. 

In Wasserbauten selbst kommt es dabei zum Abldsen dieser Schiehten. So nimmt z. B. eine Schicht die aus 
einer erfindungsgemflBen Mischung aus 70 Ma.-Teilcn Bitumenemufsion, 0.4 Ma.-Teilen etnes Gemisches aus 
Na-Dithiocarbonat und Tetramethylthiumramdisulf id im Verhflltnts 1 : 1,03 Ma.-Tci!en Schwefel, 20 MaXTeilen 
Butadien-Styren-Latex. 02 Ma.-T«fen ethoxyliertem Nonylphenol. 10Ma.-Teilen Kaolin und 0.06 Ma.-Teilen 
einer Poly a cry la t- Dispersion hergestellt wurde, bei einer Wasserlagerung von 56 Tagen nur 2.1 Ma.-% Wasser 
auf. Die ZerreiBfestigkeit von 031 N/mm 1 und die ReiOdehnung von 250% verinoern sich dabei nur urn 1,2 bzw. 
3£%. Durch die dargestellten positiven Eigenschaften eignet sich die erfindungsgemaOe Mischung hervorra- 
gend zur AusfOhrung von nahtlosen FlOssigkeitsbcschichtungen auf Dachern jedes Neigungsbcreiches, fOr 
Dammdacher mit hoher Dehnungsbeanspmchung durch starke Temperaturbetastungen. f Or Dtchtungsschichten 
im unterirdischen Bauraum, f Or Wasserbauten und fthnliche DichtungsmaOnahmen. 

Ausfohrungsbeispiele 
1. In ein ROhrwerk werden nacheinander eingemischt: 

70 Ma.*Tcile einer 52-%igen Bttumenemulsion mit einem Tonemulgator und 250 mVal/100 g Ton Zmkio- 
nen. der pH-Wert betrflgt 1 1 , 0.4 Ma.-Teile eines Gemisches aus N a- Dil thy!- Dit h iocarbona t und Tetralthyl- 
TTtiuramdisuffid im Mengenverhiltnis von 1 : 1, wobei das Ni-Dilthyt-Dithtocarbonat m einer 37-%igen 
w30rigen Losung voriiegt 03 Ma.-Tei1e gemahtcner Schwefel, 20 MaVTeite eines 50-%igen Butadien-Sty 
ren-Latcx mit einem Styrenanteil im Copolymerisat von 25% und einem Anteil an ethoxyliertem Nonylphe- 
nol als Stabiiisierungsmittel von 5%. 0.2 Ma.-Teile ethoxytiertes Nonylphenol mit einer Alkoxylierungszahl 
von 6. 10 Ma.-Teile Kaolin in gemahlcner Form. 

Die Mischung ist von dickflQssiger bis pastoser Konsistenz und hat folgende Eigenschaften: 

Quasiviskositat 

Schwergcffllle im Rotaiionsviskosimeter 



so 
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M5*s-« SlOmP..* 
oH Wert 

Die .us dleser Mischung herges«elUe Schicht besh* nach elner 6 n,on.t.g*n Ugerung bet fo.gcnde 
Eigenschaften: 

ZerreiBf«tigJtcit bei20*C(200 mm/min) ^N/mm» 

ZerreiBfestigkeit bei -I5«C 2™L 
ReiBdehnungbei-WC ««3.ai, 45% 

•W^elWenn^n.chlOO. %.ger «*4J h 

Ah^ta^d** nach 8 Woch«, Ku^eiues. A*™*™* A ' 
ErhOhung der ZerreiBfestigKcit (20"Q auf 
RQckgangder ReiBdehnungauf 

Wasseraufnahme nach 56 d Lagenmg «I«ij/mm» 
danachZerrriBfestigkeitCZO'Q Si?!! 
danach ReiBdehnung 

8 9 » 



Mischung Nr. 



12 3 4 5 6 7 



BitufticneinuUion mil 
Tonemulgatormh 
1,1 SOmVilZn/IOOgTon 80 70 - 



Bitumcncmuhton mit 
Toncmulgmtor mit 
tOOmValZn/lOOgTon 



75 65 



Bttomenemulsion mit 

Toncmulgator mit no 75 70 65 60 55 

300mVtlZn/100gTon 

NtDimcthyt-Dtthio. w w W 03 <W W 

carbonat W Uil 

Zn-Dimethyl-Dithio- _ <U <tf 0.2 - - ~ 

carbonat W "~ / 

Tetrtmethyi-Thiuranv _ _ 0,1 09 0.4 



gem.h.encrSchwefel 0.2 0.4 « 0,4 up J~ " 35 

15 25 15 25 10 15 20 25 30 



- dbumd , ; ; « 03 as 11 ^ 

ButadietvStyren-Latex 15 25 



EthoxyUcrtes ^ A , m A2 - - 02 02 

Nonylphcnol(EO-6) 0.4 03 03 02 



EthoxyUcrtes 0 4 - - - 0£5 - 

Alkylmlkohol(EO - 8) - - - ' 

EthoxyUcrtes _ _ o.45 - — — W 

Kaolin 12 14 12 14 - • " 

Asbestmehl mit _ 5 — — — — ~ 

Faseranteil — *~ ^ _ 5 

Tierhaare — ~~ " _ — — 1 

Textilfasern — — — _ — 

Potyacrylat-Dispcrsion 03 13 — — . ~~ 

* s Butadien-Styren-Meth- in — — " — — — ' 

acrylsaure-Dispertion — - w 
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Die Mlschungcn und die daraus hergestellten Schichten habets nach einer 6monatigen Lagerzeit folgende 

Eigenschaften: 

Mischung Nr. I * 3 4 5 6 ~T 8 9 10 



Reifidehnung %b 90 250 142 105 200 215 216 240 288 322 

Wasseraufnahme 
nach 

56 d-Wasser- 

lagerung 4.1 3,1 2A 13 3.4 23 2.1 Z7 23 4,4 
— danach 

ZerreiBfestigkeit N/mm' 041 0.71 0,48 034 030 0,65 030 0,71 0.79 039 



Reifidehnung <M> 140 299 185 401 189 301 242 280 310 328 



10 



(?4sXs-»T ,tM mP»-*M2 14$ 155 160 38 55 510 479 225 168 

pH-Wert 9 12 9 12 10 10 10 10 10 10 

BesMndtgkeit 

gegen AbspOlen bei . - , B 

20*Cnach h 53 W 5 6 63 43 5 6 7 8 

ZerreiBfestigkeit oy4 0,75 ©3 035 038 0J2 031 030 035 031 „ 

RelMehnung % ^ ^ ^ ^ J2| 240 250 295 320 410 

2*rrejBf«tigkelt 23 2,1 13 23 131 2.12 2.45 235 331 ZIO » 

Reifidehnung ^. 

-15*C % 45 92 58 110 65 80 97 95 88 63 

ROcksteltvennogen nach 100 % 

Dehnung bd 20 *C ^ _ „ _ 

nach 4 h % 60 71 65 78 85W95969697 

nach24h % 09 74 71 80 87 96 99 98 98 99 

Altenmgsbest&n- 

digkeitnach * 

8 WodictvTcst . » . AM 

Atteningsgruppe All Al/II All Al/11 All Al/ll Al Al Al/ll All 

— danach" 

ZerreiBfestigkeit N/iran* W 0JB5 0.7 0,95 0,59 0.68 038 030 0.78 0.70 |% 



4* 



3. Demgegenflber besttzt cine bekannte Mischung aus Bhumenetnufeion, Butadicn-Styren- Latex, FQDstoff. 
beispidsweise Tierhaarc und viskosit*tsregemdcn ZuUtzen <fie Eigenschaften in Spahe 1. wflhrend in v> 
Spalte 2 cine erfutdungsgemlfie Mischung, die ihnlich wie die im Beispiei 1 lusammengesetzt ist 





1 


2 


Best&ndigkeit gegen AbtpOien bei 20 °C in Stunden 


12 


5 


Reifidehnung bei 20 # C 


50 


300 


ReiOdehnung bei - 1 5 • C % 


2 


90 


ROckstellvermogen nach 25 9b Dehnung bei 20 • C nach 24 Stunden 9% 


t 


too 


Alterongsbestftndigkeit nach 8 Wochert-Test, danach ReiBdehnungsrOckgang 


75 


14 


Wasseraufnahme nach 56 Tagen Ma.-9b 


33 


21 


danach ReiQdehnungsveriust 9b 


58 


5 



4. Dcr erfindungsgemflB hergestcllte Dichtungsbcfag soli nachfolgend erilutert werden: 

Fig. I : einen nahtlosen monotithisch aufgebrachten Dichtungsbelag mit Haftverbund auf dcr Deckunterla- 
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ge und leichtem mineralischenObeiflachenschuU mineralischen OberflSchenschutz 

Fig. 2:den Dichtungsbe lag ohne ^^^^^^^^^SSta^Cbern^a^u 
I&3:denDtchtungsbelagm.ue:!w^mHa^ Schicht ^ tB> 

Bel der AusfOhrung ntch Fig. 1 wird au f e.nen W^wmmZSbestehcn kann. e«e 

Beton oder einer nicht »""*^^* e ^j£r*^^ angeordnet Darauf 

Deckuntertage (2* vom.gsweise ^J^^^.^/J^^^Xsh! oder line dOnnntesfee 
wird ein Voranstnch (3* *• * «»" b,tun ? in6 l *^ n ^„TH^W«fertiirte dunnflOssige Emubjonsmischtmg ab 
Emulsion aufgebrachu Vortcrtnafterweise kann ^^.S^^^SSen WwmenemuWon. Buladfcn- 
Voranstrich verwendet werden-Bne Wfertigte ^^^^^ZiHM^ni.Dmt^Di«^ 
Styrol-L.tex.Kaorm.Schwefel.Z.nk-Eihy Pne 5';^'^:Sh« wn » mPa • swird unmittelbar w der 
carbonat ab Kahvulkanisattonsbeschleumger mit ewer VTskositkr von aurora ' ^ 
Verarbeitung mh 03 Ma,% einer 30-%igen 1M J*"*"*™™ ^^LesuSweIeWH«hu4^rd 
robcht Nach 3© Minuten RcakUonszeilist **^w^VJ^ vi^rich ta^SlSeV nwhreren Baddeh- 
duich AurgieBen and Verteiten auf dem abgetrockncten yo™^™ 1 ™ dTuert«rtcr Haftverbdnd mil 
tungsg&ngen aufgebracht und hartet turn Dfch tun^belag W «J» wob^^^ mtaerafi- 
der EfcKkunterlage <2) entsieht Unmiuelbw n.ch ^J^^^^^^^T^s^^A 
scher Oberfttchenschutz (5). a. B. eine Bespl.ttung ; in die ^ndende J^^K^^el™^ vofl- 
der AusfOhrung naeh Fig. 2 wird vorzugswesse auf ommU ™g™ etoe O^uweHage (2) n* etner 

O^o^^ 
Srid^^^^ 

Zeitraum wird em «chwererminera1ischer Oberftochew yiiw aufge- 

odS'nie^^^^ durch ^^^^1^ 

Obrieen Berochen, die die Mehrheit der Flache bildcn. besteht H ™?^^ u ™ 

und IMchtuI^S (4). so d.B die Anordnung ernes leiehten mineraltschen Oberflichenschutxe, (5) ausrei- 



chend ist 

an 

Auf stetlung der verwendeten Bezugszeichen 

1 Untergrund 

2 Deckunterlage 
as 3 Voranstnch 

4 Dichtungsbetag 

5 leichter mineraRscher OberflachenschuU 

6 schwerer minei^i^erOberfllchenschutz 

7 Schutztage 
**» 8 Fuge 
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© EPODOC / EPO 

PN - DE371 0405 A1 19871008 

Tl - Filled bituminous, elastomer-modified, cold-setting mixt for sealing - contain bitumen emulsion with clay 
emulsifler, cold- and hot-vulcanising accelerators, sulphur, styrene-butadlene latex and stabiliser 

AB - The compsn. (I) comprises (a) 50-90 pts.wt 45-60% bitumen emulsion with a clay emulsifler, contg. 

50-350 mVal Zn ions per 1 00 g clay, at pH 9-1 3; (b) 0.1 -1 .5 pts.wt mixt of a cold- and a hot-vulcanisation 
accelerator in ratio 3:1 to 1:3; (c) 0.1-1.5 pts.wt ground or colloidal sulphur; (d) 10-40 pts.wt 35-55% 
styrene-butadlene latex of styrene content 20-35 wt% and anionic emulsifler based on fatty acids and 
alkyl arylsulphonates; (e) as stabilisr, 0.01-5 pts.wt alkoxylated alkylphenol, alcohol or amine, with 
alkoxylatfon no. 3-10, and (f) 0.5-15 pts.wt ground or fibrous filler. Seamless, monolithic sealing layers 
formed from (I), with or without an adhesive intermediate layer, on a substrate, are also claimed. (I) pref. 
also contains 0.05-1.5 pts.wt aq. dispersion of polyacrylate which thickens in alkaline medium, or 
dispersion of a butadiene-styrene-methacrylic acid copolymer. Cold-vulcanising accelerator is a Na 
dithiocarbonate and hot-vulcanising accelerator is a Zn dithiocarbonate and/or a thiuram disulphide. 
Stabiliser is alkoxylated 7-12 C-alkyl-phenol and/or alkoxylated linear alcohol or alkoxylated 10-20 C 
linear monoamine; alkoxy gps. are ethoxy. Filler is kaolin or rockflour and/or asbestos powder or 
asbestos fibres or organic fibres, partic. textile waste or animal hair. 0.05-2.0 wt% of 10-50% soln. of a 
Mg salt is added to (I) and thickening is stopped after reaction for 10-120 minutes. (I) has on upper 
surface protective layer of a heavy mineral. USE/ADVANTAGE - Covering roofs on new and 
reconstructed buildings, sealing in road construction, structural, civil, and hydraulic engineering. (I) is 
cold-processable, can be prepd. with viscosity varying over a range, sets quickly even in thick layers, 
and gives seal with good extension even at low temp, and good resistance to ageing, root growth, and 
water. 

EC - C08K3/34B+L95/00; C08L95/OOB; C09K3/10 

ICO - M09K200/06F; M09K200/06H6; M09K200/06K; M09K200/06S 

PA - PETROLCHEMISCHES KOMBINAT [DD] 

IN - KREIS JOHANNES DIPL CHEM DR [DD]; KIESSMANN HANS-GEORG DIPL ING [DD]; LIER WERNER 
DIPL CHEM DR [DD]; NIKLAS NORBERT DIPL CHEM [DD]; PEHSE VOLKER DIPL CHEM [DD]- 
PROCHNOW KARL-HEINZ DIPL CHEM [DD]; RENTZSCH HELMUT [DD]; SALEWSKI GUENTER DIPL 
CHEM [DD]; WOLF HANS-DIETER DIPL CHEM DR [DD]; FRITSCH ROLAND DIPL ING [DD]; REICHE 
DIETER DIPL ING [DD]; GAJEWSKI GUENTER [DD] 

AP - DE1 987371 0405 19870328 

PR - DD1 9860288848 19860407; DD1 9860288851 19860407 
DT - * 

© WPI / DERWENT 

AB - DE371 0405 The compsn. (I) comprises (a) 50-90 pts.wt 45-60% bitumen emulsion with a clay emulsifler, 
contg. 50-350 mVal Zn ions per 100 g clay, at pH 9-13; (b) 0.1-1.5 pts.wt mixt of a cold- and a 
hot-vulcanisation accelerator in ratio 3:1 to 1:3; (c) 0.1-1.5 pts.wt ground or colloidal sulphur; (d) 10-40 
pts.wt 35-55% styrene-butadlene latex of styrene content 20-35 wt% and anionic emulsifler based on 
fatty acids and alkyl arylsulphonates; (e) as stabilisr, 0.01-5 pts.wt alkoxylated alkylphenol, alcohol or 
amine, with alkoxylation no. 3-10, and (f) 0.5-15 pts.wt ground or fibrous filler. Seamless, monolithic 
sealing layers formed from (I), with or without an adhesive intermediate layer, on a substrate, are also 
claimed. 

- (I) pref. also contains 0.05-1.5 pts.wt aq. dispersion of polyacrylate which thickens In alkaline medium, 
or dispersion of a butadiene-styrene-methacrylic acid copolymer. Cold-vulcanising accelerator is a Na 
dithiocarbonate and hot-vulcanising accelerator is a Zn dithiocarbonate and/or a thiuram disulphide. 
Stabiliser is alkoxylated 7-12 C-alkyl-phenol and/or alkoxylated linear alcohol or alkoxylated 10-20 C 
linear monoamine; alkoxy gps. are ethoxy. Filler is kaolin or rock flour and/or asbestos powder or 
asbestos fibres or organic fibres, partic. textile waste or animal hair. 0.05-2.0 wt% of 10-50% soln. of a 
Mg salt is added to (I) and thickening is stopped after reaction for 10-120 minutes. (I) has on upper 
surface protective layer of a heavy mineral. 
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- USE/ADVANTAGE - Covering roofs on new and reconstructed buildings, sealing In road construction, 
structural, civil, and hydraulic engineering. (I) Is cold-processable, can be prepd. with viscosity varying 
over a range, sets quickly even in thick layers, and gives seal with good extension even at low temp, and 
good resistance to ageing, root growth, and water. 

AN - 1987-285532 [25] 

PN - DE3710405 A 19871008 DW1 98741 009pp 

- DD258918 A 19880810 DW198849 OOOpp 

- CS8702558 A 19890912 DW198944 OOOpp 

- AT8700754 A 19920615 DW199228 C08L95/00 OOOpp 
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